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Die Erfindtmg bezieht sich auf Losungs- 
mittel unci Erweichungsmittel fur Cellulose- 
ester, Harze und ahnliche Celluloseabkomm- 
linge, wie Celluloseather u. dgl. Stoffe, wie 
5 solche bei der Herstellung von Lacken, 
Eilmen, Faden, plastischen Massen u. dgl. 
zur Verwendung kommen. Bekanntlich ver- 
wendet man bei derartigen Verfahren neben 
den niedrigsiedendeini Losungsmitteln noch 

10 solche von hoherem Siedepunkt, um den Ver- 
dunstungsvorgang gitnstig zu beeinflussen 
und glatte, durchsichtige, geschmeidige Lack- 
flachen u. dgL zu erzielen. Als derartige 
hochsiedende Losungsmittel sind z. B. Benzyl- 

15 alkohol, Acetessigester, Cyclohexanol und 
Methylcyclohexanol und deren Ester bekannt 
geworden. 

Es wurde nun gefunden, dafi Laktone, ins- 
besondere y-Laktone, wie z. B. Butyro- oder 

20 Valerolaktone, ausgezeichnete Losungs- und 
Erweichungsmittel fur die in Betracht 
kommenden Stoffe, wie z. B. Nitrocellulose, 
Acetylcellulose, sind. Da die vorgeschlagenen 
Mittei gleichzeitig gute Losungsmittel fur 

25 Harze und andere Stoffe, wie solche vielfach 
als Zusiitze zu Celluloseestern usw. Verwen- 
dung finden, z. B. Kolophonium, Kopal, 
Mastix, Linoxyn usw., sind, lassen sie sich 
auch zur Weichmachung von Gemischen aus 

30 z. B. Celluloseestern mit solchen Stoffen ver- 
wenden, wie auch fur Gemische von Nitro- 



und Acetylcellulose darstellen. Man kann 
z. B. bei gewohnlicher Temperatur in 1 kg 
Butyrolakton 2 kg Acetylcellulose mit 
Leichtigkeit unter Bildung einer 3oprozentigen 35 
Losung von Acetylcellulose losen, 

Bei Verwendung der Laktone in zur voll- 
standigen Losung nicht ausreichenden Men- 
gen stellen diese vorziigiiche Geiatinierungs- 
mittel z. B. fur Celluloseester dar. Durch 4° 
War me kann das Lose- bzw. Erweichungs- 
vermogen der Laktone betrachtlich gesteigert 
werden. So kann man z. B. mit verhaltnis- 
maflig geringen Mengen von Laktonen Cel- 
luloseester in der Warme in ausgezeichneter 45 
Weise gelatinieren. 

Fiir die Verwendung der Laktone als 
Losungs- und Erweichungsmittel bieten ihre 
fast vollige Geruchlosigkeit, ihre neutrale 
Reaktion sowie ihre Wasserloslichkeit be- 50 
sondere Vorteile. Gegeniiber den bis her ver- 
wendeten hochsiedenden Weichmachungs- 
mitteln, wie Benzylalkohol, Acetessigester, 
Cyclohexanol u. dgl., besitzen sie noch den 
Vorzug besseren Losungsvermogens bei 55 
groflerer Wohlfeilheit. 

An Stelle reiner Laktone konnen vorteil- 
haft auch Laktone enthaltende Mischungen, 
wie solche z. B. in der Holzverkohlungs- 
industrie besonders wohlfeil erhalten werden 60 
konnen, als Weichmachungs mittei Verwen- 
dung finden. Bei der Rektifikation der durch 
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Zersetzung von Graukalk mit Schwefelsaure 
gewonnenen Rohessigsaure fallen z. B. die 
sog. Riickstandssauren an. Durch Versetzen 
dieser Ruckstandssauren init zu deren Neu- 
5 tralisierung erforderlichen Mengen alkalischer 
Stoffe, z. B. Carbonaten und darauffolgender 
Destination, kann man z. B. Fraktionen, die 
mehr oder weniger grofie Mengen von Lak- 
tonen enthalten, gewinnen und dicse als 
10 Losungs- bzw. Weichmachungsmittel yer- 
wenden. Weiterhin konnen aus den Riick- 
standssauren auch Laktone in reiner Form ge- 
wonnen werden. 

B e i s p i e 1 e 

1. ioo Gewichtsteile Celluloseacetat, So 
Gewichtsteile Methylalkohol, 8o Gewichts- 
teile Benzol, 6o Gewichtsteile Tetrachlor- 
athan und 25 Gewichtsteile Butyrolakton wer- 

20 den bei 6o° C verknetet. Man erhalt auf diese 
Weise einen durchsichtigen gelatinosen Block, 
der auf die itbliche Weise auf die gebrauch- 
lichen Gegenstande verarbeitet werden kann. 

2. Man verdiinnt die nach Beispiel 1 erhal- 
25 tene gelatinose Masse mit so viel niedrig- und 

mittelsiedenden Losungsmitteln, dafl die ent- 
standene Losung 8 bis 15% Celluloseester 
und Harze enthalt und bekommt auf diese 
Weise einen streich- und spritzfahigen Lack. 
30 Bei Durchfiihrung der vorstehend beispiels- 
weise beschriebenen Verfahren konnen selbst- 
verstandlich auch andere Losungsmittel oder 
andere Celluloseabkommlinge verwendet wer- 
den. Ferner konnen z, B. Zusatze von Harzen, 
35 Farben oder von bekamntm Weichmachungs- 
mitteln vorgesehen werden. Audi die Men- 
genverhaltnisse konraeiii abgeandert werden. 

Infolge der Eigenschaft der Laktone, fur 
sich oder in Vereinigung mit anderen losend 
40 wirkenden Stoffen ausgezeichnete Losefahig- 
keit in Verbindung mit guter Mischbarkeit 
mit anderen Losungsmitteln, wie auch mit 
Wasser, zu entfalten, konnen diese fur viele 
technische Zwecke, wie z. B. bei der Herstel- 
45 lung von Lacken, Filmen, plastischen Massen 
aus Celluloseestern, gegebenenfalls in 
Mischung mit Harzen und anderen hierfiir 
geeigneten Zusatzstoffen, mit Vorteil Ver- 
wendung finden. 
50 Von bereits vorgeschlagenen Weich- 



machungsmitteln, insbesondere solchen ahn- 
lichen Siedepunktes, unterscheiden sich Lak- 
tone, insbesondere Butyro- und Vaierolaktone 
als auch die bei Verarbeitung von Holzdestil- 
lationsprodukten gewonnenen Laktone enthal- 55 
tenden Stoffe nicht nur durch ihre Wohlfeil- 
heit, sondern auch vor allem durch ihre 
Wasserloslichkeit, wodurch klare, triibungs- 
freie Lackschichten von besonderem Glanze 
auch unter ungitnstigen auBeren Verhaltnissen, 60 
z. B. in f euchter Atmosphare, erhalten wer- 
den konnen. 

Es ist bereits vorgeschlagen wooden, horn- 
artige Massen aus EiweiBkorpern dadurch 
herzustellen, daB man EiweiBkorper, wie z. B. 65 
Casein, Albnmin u. dgl., mit Estern mehr- 
wertiger Alkohole, z. B. Glycerinester_ oder 
Laktonen oder Anhydriden der a-Oxysauren, 
vermischt, wobei gegebenenfalls auch noch 
andere Stoffe, wie z. B: Teerprodukte, ge- 70 
schwefelte Ok, Cellulosederivate, Kautschuk 
o.dgl., zugesetzt werden konnen. 

Aus dieser Veroffentlichung konnte nicht 
der SchluB gezogen werden, daB Laktone, wie 
Butyro- und Valerotektone, besonders vor- 75 
teilhafte Losungs- und Erweichungsmittel 
fur Stoffe, wie Celluloseester, darstellen, 
dieses urn so weniger, als gerade die nach 
dem bekannten Verfahren vorgeschlagenen 
Laktone der a-Oxysauren fur vorliegende 80 
Zwecke wenig geeignet sind. 

PatentansprIjche: 

1. Verwendung von Laktonen, insbeson- 
dere Butyro- und Valerolaktonen, als 85 
Losungs- und' Weichmachungsmittel fur 
Celluloseester und ahnliche Cellulose- 
abkommlinge, wie solche z. B. fur die Er- 
zeugung von Lacken, Filmen, Fiiden, 
plastischen Massen u. dgl. in Betracht 90 
kommen. 

2. Verwendung von Laktonen enthal- 
tenden Mischungen, insbesondere solcher, 
welche in der Hokverkohlungsindustrie, 
z. B. aus den bei der Rektifikation der 95 
durch Rohessigsaure anfallenden Riick- 
standssauren getwonnen werden konnen, 
als Losungs- und Weichmachungsmittel 
fur Celluloseester u. dgl. Celluloseab- 
kommlinge. loc 
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